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© Procede pour vaIoriser les scories metalluroiques non 
phosphoreuses dans lequel on introduit dans un recipient 
metallurgique de la scone liquide metallurgique; on introduit 
egalement dans le recipient des porteurs d'alumine et de 
s.hce. on soumet les materiaux introduits 6 Taction d'un arc 
(Hectnque sous atmosphere non oxydante et sous apport 
d elements reducteurs, de preference du carbone. cette ope- 
rat.on de reduction et d'apport d'elements reducteurs ains, 
que de poneurs de silice et d'alumine etant repetee au moins 
un fois, en un endroit d.fferent dans le recipient; on dinge la 
scone traitee vers une chambre auxiliaire du recipient, dispo- 
see cote sortie du dit recipient, et on soutire la scone de faron 
contmue et a un debit tel que la chambre ne se vide jamais 
cette scone est introdu.te de fa 9 on continue dans un four 
Trommel ou elle reag* avec des porteurs de chaux; la compo- 
s.t.on du produit aprfes traitement est analogue 6 celle des 
ciments Portland. 
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Per f ec tionnements aux precedes pour valoriser les scories m e tal lur- 
giques non pho sphore us e s . 



La presente invention se rapporte a des per f ec t ionnements aux proeedes 
pour valoriser les scories metallurgiques non phosphoreuses provenant 
de 1 * elaboration de I'acier. 

5 Les scories metallurgiques produites par l'affinage pneuina t i que au 

convert isseur d'unc fonte non phosphoreuse ne trouvent, ac tuel lenient , 
que des debouches limites. 

Ces debouches sont essent iellement , soit 1 1 agr icul ture ou, a cause de 
10 sa teneur importante en CaO , cette scorie est utilisee, quoiqu'en 

faibles quantites, pour amender la terre, soit 1 ' in troduc tion dans la 
charge des hauts fourneaux, comme fondant et porteur de fer, mais en 
quantites limitees, a cause de la presence d'impuretes genantes 
(phosphore, alcalis) contenues dans ces scories. On utilise egalement 
15 ces scories pour la construction des routes, mais des difficultes 

surviennent quand la teneur en chaux de ces scories est trop elevee t 
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(gonf lenient) . Le surplus important de scorie non utilisee est en 
general mis en terril, solution qui presente, entre autres incon- 
venients, celui de necessiter des depenses en pure perte, puisque 
le materiau est considere comme irrecuperable . 

5 

Dans le but de valoriser ces scories, le demandeur a deja preconise 
d'ajouter a la scorie liquide des porteurs d'alumine et de silice 
(cendres volantes de centrales thermiques, eventuel 1 ement du laitier 
de haut fourneau, de preference liquide). On ajoute encore un reduc- 
)0 teur suffisamment energique pour reduire la majeure partie du FeO 

et du MnO a I'etat metallique. Enfin, une insufflation de chaux fine- 
ment divisee est realisee pour terminer 1 'operation et transformer 
ainsi la scorie liquide en liant hydraulique. 

15 Les resultats obtenus de cette facon se sont reveles satisf aisants , 

mais cependant certaines difficultes se presentent encore parfois 
dans les reactions entre la scorie et les elements ajoutes, les dites 
reactions ne se produisant pas toujours avec la meme intensite, 
notamment a cause des variations dans les compositions des elements 
en presence. 
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Une des difficultes rencontrees est d'obtenir une production continue 
de scorie valorisee, c ' es t-a-dire, dans le cas qui nous occupe, pre- 
sentant une composition analogue a celle des ciments Portland. 

La presente invention a pour objet un procede grace auquel on peut 
remedier facileraent aux inconvenients signales ci-dessus, et notam- 
ment assurer une production continue de scories valorisees. 

30 Le procede, objet de la presente invention, est essentiel lement 

caracterise en ce que l'on introduit, de facon continue ou non, dans 
un recipient me tallurgique de forme appropriee, de la scorie liquide 
raetallurgique a traiter, en ce que I'on introduit egalement dans le 
recipient, et d'une fagon pouvant etre continue, des porteurs d ! alu- 

35 mine et de silice, en ce qu'on soumet les materiaux introduits a 

I'action eventuellement continue d'un arc electrique sous atmosphere 
non oxydante et sous apport d^lements reducteurs, de preference du 
carbone, en ce que cette operation de reduction et d'apport d'eleraents 
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reducteurs, air^.i que cV pcrtcurs de silice et d'alumine est reprice 
au moms une- fois, en un endrcit different dans le recipient, en ce 
luc l'or, dirige la scorie traitee vers unu ehambre auxiliaire du 
recipient, disposee cote sortie du dit recipient, et en ce qu'on 
soutire la scorie hors de la dite ehambre auxiliaire, de facon con- 
tinue et a un debit tel que la ehambre ne se vide jamais, et en ce 
que cette scorie est, sous apport de porteurs de chaux, introduite 
de facon continue dans un four Trommel ou elle reagit avec les di.ts 
porteurs de chaux, les proportions des materiaux introduits et 1 ' im- 
portance de la reduction effectuee sur ces materiaux etant telles 
qu'apres l'ajout des porteurs de chaux, la composition du produit en 
cours de traitement soit analogue a celle des ciments Portland. 

Ainsi qu'on le coraprend, toutes les operations que subit la scorie, 
jusqu'au moment de son deversement dans le four Trommel, se derou- 
lent dans un recipient me tal lurgique unique , alimente en continu ounon, 
mais delivrant la scorie en continu. 

Ce resultat est obtenu grace a la forme particuliere du recipient 
qui permet a la scorie un certain cheminement au cours duquel elle 
se modifie en composition, jusqu f au moment ou elle entre dans la 
ehambre auxiliaire, d'ou elle est soutiree en continu. Ce cheminement 
peut avoir diverses configurations, mais on donne la preference, soit 
a un trajet rectiligne, soit a un trajet circulaire. 

Le schema ci-apres permet de se rendre compte comment on peut conce- 
voir un recipient apte a la mise en oeuvre du procede de l 1 invention. 
Ce schema, donne a titre d ! exemple non limitatif et non a l'echelle, 
se rapporte a un recipient type rectiligne, dont il represente une 
coupe verticale longi tudinale . 

Sur ce schema, le reservoir I, dont on n f a rien represente de la 
partie couvrante, est alimente de facon discontinue en scories en 2. 
En periode de f one t ionnement , la scorie commence par remplir la 
ehambre 3 terminee en A par une paroi t ransversale , un passage per- 
manent etant toutefois menage en 5 sous la paroi 4. 

Dans la ehambre 3, la scoria est soumise a 1' action d ? un arc elec- 
trique, mono ou polyphase 6, ou eventuel lement continu, sous apport 
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de produits carbones 7, tels que par exemple du charbon, ceux-ci 
pouvant etre accompagnes de porteurs de silice et d'alumine. 

Ayant deja subi un premier traitement, la scorie 8 se dirige par 5 
5 dans une seconde chambre 9 ou s f effectue une operation analogue a 

celle realisee dans la chambre 3. On peut y observer un dispositif 
generateur d'arc electrique 10, un apport d'elements carbones et de 
porteurs de silice et d'alumine 11, une paroi terminale 12, un 
passage inferieur 13, par ou la scorie 14 s'echappe apres avoir subi 
10 dans la chambre 9 une deuxieme phase de son traitement de reduction. 

Celui-ci peut, si besoin en est, etre parfait dans une troisieme 
chambre 15. 



A la partie inferieure de celle-ci se trouve une zone plus profonde 
15 16, amenagee en entonnoir pour permettre par 17 l 1 evacuation du metal 

reduit et decante produit dans les differentes chambres de reaction. 

Le traitement de la scorie etant termine , celle-ci s'echappe (fleche 
18) par une ouverture 19 pratiquee au bas de la paroi 20 limitant la 
20 derniere chambre de reaction. 

Quittant celle-ci, la scorie penetre dans une chambre de decantation 
21 servant de tampon a la sortie du reservoir 1. Cette scorie sort 
de la dite chambre en continu par 22, pour etre deversee dans un 
25 four Trommel 23. Un apport de porteurs de chaux peut se faire avan- 

tageusement en 2A, par exemple a contrecourant de la veine de scorie. 

Conformement a la presente invention, il est done possible de reali- 
ser 1 'alimentation en scorie du recipient me tal lurgique soit de 
30 fa^on continue, soit de facon discontinue. 11 est par exemple 

possible de disposer entre le convert isseur hors duquel on extrait 
la scorie liquide et le dit recipient metallurgique, un reservoir 
tampon, assurant la continui te de 1 1 alimentation du dit reservoir. 
On peut egalement disposer un reservoir tampon a la sortie du reci- 

V 

35 pient metallurgique pour assurer 1 1 alimentation continue du Trommel. 
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R t- v e n d i r a t i c r. do hrcvc r 

Precede pour valoriser les scories me tall urg i que s ncn phos phoreuse s , 
carac tori sJ en cc que 1 ' on ir.troduit dans un recipient me t a 1 1 urg i que , 
de forme appropriee, de la scorie liquide me t al 1 ur gi que a traiter, en 
ce que 1 'on introduit egalenent dans le recipient, et d'une facon 
pouvant etre continue, des porteurs d'alumine et de silice, en ce 
qu'on soumet les materiaux introduits a 1 'action e ven tue 1 1 emen L con- 
tinue d'un arc electrique sous atmosphere non oxydante et sous apport 
d' elements reducteurs, de preference du carbone, en ce que cette 
operation de reduction et d'apport d'elements reducteurs, ainsi que 
de porteurs de silice et d'alumine, est repetee au moins une fois, 
en un endroit different dans le recipient, en ce que 1 1 on dirige la 
scorie traitee vers une chamhre auxiliaire du recipient, disposee 
cote sortie du dit recipient, et en ce qu'on soutire la scorie hors 
de la dite chambre auxiliaire, de facon continue et a un debit tel 
que la chambre ne se vide jamais, et en ce que cette scorie est, sous 
apport de porteurs de chaux, introduite de facon continue dans un 
fo ur Trommel ou elle reagit avec les dits porteurs de chaux les 
proportions des materiaux introduits et 1 'importance de la reduction 
effectuee sur ces materiaux etant telles qu'apres l'ajout des por- 
teurs de chaux, la composition du produit en cours de traitement soit 
analogue a celle des ciments Portland. 
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